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Halbzeug aus Verbundwerkstoff und 
Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs aus Verbundwerkstoff 

Die Erfindung betrifft ein Halbzeug aus Verbundwerkstoff gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Halb- 
zeugs aus Verbundwerkstoff gem§B dem Oberbegriff des Anspruchs 6. 

Moderne Gasturbinen, insbesondere Flugtriebwerke, mussen hochsten Anspruchen im 
Hinblick auf Zuverlassigkeit, Gewicht, Leistung, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer ge- 
recht werden. In den letzten Jahrzehnten wurden insbesondere auf dem zivilen Sektor 
Flugtriebwerke entwickelt, die den obigen Anforderungen voll gerecht werden und ein ho- 
nes MaS an technischer Perfektion erreicht haben. Bei der Entwicklung von Flugtriebwer- 
ken spielt unter anderem die Werkstoffauswahl sowie die Suche nach neuen, geeigneten 
Werkstoffen eine entscheidende Rolle. 

Die wichtigsten, heutzutage fur Flugtriebwerke oder sonstige Gasturbinen verwendeten 
Werkstoffe sind Titanlegierungen, Nickellegierungen (auch Superlegierungen genannt) und 
hochfeste Stahle. Die hochfesten Stahle werden insbesondere fur Wellenteile und Getrie- 
beteile und fur Verdichtergehause sowie Turbinengehause verwendet. Titanlegierungen 
sind typische Werkstoffe fur Verdichterteile, Nickellegierungen sind fur die heiBen Teile 
des Flugtriebwerks geeignet. 

Eine sehr vielversprechende Gruppe eines neuen Werkstoffs fur kunftige Generationen von 
Flugtriebwerken sind sogenannte faserverstarkte Verbundwerkstoffe. Moderne Verbund- 
werkstoffe verfugen iiber ein Tragermaterial, welches als eine Polymer-, eine Metall- oder 
eine Keramikmatrix ausgebildet sein kann, sowie Qber in das Tragermaterial eingebettete 
Fasern. Die hier vorliegende Erfindung betrifft einen Verbundwerkstoff, bei welchem das 
Tragermaterial als Metallmatrix ausgebildet ist. Einen derartigen Werkstoff bezeichnet man 
auch als Metallmatrix-Verbundwerkstoff - kurz MMC genannt. 

Bei hochfesten MMC-Werkstoffen, bei denen Titan als Tragermaterial zum Einsatz kommt, 
kann das Gewicht von Bauteilen urn bis zu 50 % gegenuber herkSmmlichen Titanlegierun- 
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gen reduziert werden. Als Verstarkungen werden Fasern mit hoher Festigkeit und hohem 
Elastizitatsmodul verwendet. 

Mit den aus dem Stand der Technik bekannten MMC-Werkstoffen lassen sich bereits ge- 
wichtsreduzierte Bauteile mit guten Festigkeitseigenschaften bereitstellen. Die aus dem 
Stand der Technik bekannten MMC-Werkstoffe verfugen jedoch uber den Nachteil, dass 
dieselben insbesondere bei transversalen Belastungen bzw. allgemeiner unter Torsions- 
belastungen keine ausreichende Festigkeit aufweisen, urn die bei Gasturbinen auftreten- 
den, hohen Belastungen mit ausreichender Sicherheit aufzunehmen bzw. abzufangen. Bis- 
lang sind aus dem Stand der Technik keine MMC-Werkstoffe, insbesondere keine MMC- 
Werkstoffe auf Basis von Titan oder einerTitanlegierung bekannt, die eine ausreichende 
Festigkeit bei transversalen Belastungen oder Torsionsbelastungen aufweisen. 

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zu Grunde, ein neuartiges 
Halbzeug aus Verbundwerkstoff und ein Verfahren zur Herstellung des Halbzeugs zu schaf- 
fen. 

Dieses Problem wird durch ein Halbzeug nach Patentanspruch 1 gelost. ErfindungsgemaB 
sind in das metallische Matrixmaterial zur Steigerung der Festigkeit des Halbzeugs gegen- 
uber Torsionsbeanspruchung oder Transversalbeanspruchung keramische Partikel einge- 
lagert. 

Mit der hier vorliegenden Erfindung wird erstmals vorgeschlagen, zur Steigerung der Fes- 
tigkeit eines MMC-Halbzeugs gegeniiber Torsionsbeanspruchung bzw. Transversalbean- 
spruchung keramische Partike!, die vorzugsweise eine GroBe im Mikrometerbereich bis 
Nanometerbereich aufweisen, in das metallische Matrixmaterial aus Titan oder einerTi- 
tanbasislegierung einzulagern. Mit derartigen Halbzeugen aus Verbundwerkstoff lassen 
sich auch fur Gasturbinen Bauteile mit einer ausreichender Festigkeit gegenuber diesem 
Beanspruchungskollektiv herstellen. Eine bevorzugte Verwendung liegt in der Herstellung 
von Wellen fur Flugtriebwerke aus dem erfmdungsgemaBen Halbzeug. 

Das erfindungsgema&e Verfahren ist im unabhangigen Patentanspruch 6 definiert. 
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Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspruchen und der 
nachfolgenden Beschreibung. Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird, ohne hierauf be- 
schrankt zu sein, an Hand der Zeichnung naher erlautert. Dabei zeigen: 

Fig. 1 einen schematisierten Querschnitt durch ein erfindungsgemaBes Halbzeug; 
Fig. 2 ein vergroBertes Detail des Halbzeugs im Bereich des Tragermaterials; und 
Fig. 3 eine beschichtete Faser zur Herstellung des erfindungsgemaBes Halbzeugs. 

Fig. 1 zeigt einen schematisierten Ausschnitt aus einem erfindungsgemaBen Halbzeug 10, 
wobei das Halbzeug 10 aus einem metallischen Matrixmaterial 1 1 und aus in das Matrix- 
material 1 1 eingebetteten, zugfesten Fasern 12 gebildet ist Wie Fig. 1 entnommen werden 
kann, sind die Fasern 12 mit einem hohen geometrischen Ordnungsgrad innerhalb des 
Matrixmaterials 1 1 positioniert. 

Bei dem metallischen Matrixmaterial 1 1 handelt es sich urn Titan oder urn eine Titanba- 
sislegierung. Als zugfeste Fasern finden bevorzugt Siliziumcarbidfasern (SiC-Fasern) Ver- 
wendung. Es konnen jedoch andere Fasern als Verstarkungsfasern verwendet werden, 
wobei die Verstarkungsfasern im Wesentlichen die Elemente Silizium, Kohlenstoff, Bor, 
Sauerstoff, Aluminium und/oder Stickstoff aufweisen. 

Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung sind zur Erhohung bzw. Steigerung der Festigkeit 
des Halbzeugs 10 gegenuber Torsionsbeanspruchung oder Transversalbeanspruchung ke- 
ramische Partikel 13 in das metallische Matrixmaterial aus Titan oder der Titanbasislegie- 
rung eingelagert. Fig. 2 zeigt ein vergroBertes Detail aus dem Matrixmaterial 1 1 des Halb- 
zeugs 10, wobei es sich bei den dunklen Partikeln urn die eingelagerten, keramischen Par- 
tikel 13 und bei den hellen Partikeln urn das Material der Matrix, also urn Titan oder eine 
Titanbasislegierung, handelt. Der in Fig. 2 dargestellten MaBstabsskala kann entnommen 
werden, dass die in das Matrixmaterial 1 1 eingelagerten, keramischen Partikel 13 eine 
GroBe im Mikrometerbereich bis Nanometerbereich aufweisen. Die keramischen Partikel 
13 sind gteichmaBigim Matrixmaterial 1 1 verteilt. Die keramischen Partikel 13 sind vor- 
zugsweise aus Titannitrid gebildet. 
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Das erfindungsgemaBe Halbzeug 10 ist demzufolge aus einem metallischen Matrixmaterial 
aus Titan oder einer Titanbasislegierung gebildet, wobei in das Matrixmaterial aus Titan o- 
der der Titanbasislegierung einerseits Siliziumcarbidfasern eingelagert sind und wobei an- 
dererseits in das Matrixmaterial 1 1 keramische Partikei 13 aus Titannitrit eingebettet sind. 
Mithilfe der eingebetteten, keramischen Partikei ist eine Steigerung der Festigkeit des er- 
findungsgemaBen Halbzeugs 10 gegeniiberTorsionsbeanspruchung oder Transversalbean- 
spruchung realisierbar. Die fein-disperse Verteilung der nanometergroBen bzw. mikrome- 
tergroBen Keramikpartikel 13 Im Matrixmaterial 1 1 fiihrt namlich zu einer Blockierung der 
in der metallischen Matrix unter Torsionsbeanspruchungen bzw. Transversalbeanspru- 
chungen auftretenden Scherbander, was in einer Steigerung der Festigkeit des Halbzeugs 
10 resultiert. Weiterhin wird eine Rissausbreitung im Matrixmaterial 1 1 erschwert und so- 
mit eine Lebensdauererhohung ermoglicht. Das erfindungsgemaBe Halbzeug 10 verfugt 
demnach insgesamt gegenuber den aus dem Stand derTechnik bekannten Halbzeugen li- 
ber verbesserte Festigkeitseigenschaften. 

Zur Herstellung des erfindungsgemaBen Halbzeugs wird, wie nachfolgend beschrieben, 
vorgegangen: 

In einem ersten Schritt werden die zugfesten, zu beschichtenden Fasern, namlich vor- 
zugsweise Siliziumcarbidfasern, bereitgestellt. Darauffolgend werden die bereitgestellten 
Siliziumcarbidfasern mit dem Matrixmaterial, also mit Titan oder einer Titanbasislegierung, 
beschichtet. Das Beschichten der Siliziumcarbidfasern mit Titan oder einer Titanbasislegie- 
rung erfolgt im Sinne der hier vorliegenden Erfindung vorzugsweise unter Verwendung ei- 
nes PVD (Physical Vapor Deposition) Prozesses. Als PVD-Verfahren kommt insbesondere 
das sogenannte Sputtern, welches auch als Kathodenzerstauben bezeichnet wird, zum 
Einsatz. Beim Sputtern wird ein Target aus dem Beschichtungsmaterial, hier aus dem Mat- 
rixmaterial, mechanisch zerstaubt und das so zerstaubte Matrixmaterial wird auf der zu 
beschichtenden Siliziumcarbidfaser abgeschieden. Details derartiger PVD-Verfahren sind 
dem hier angesprochenen Fachmann gelaufig. 



4 



P609468 



lm Sinne der hier vorliegenden Erfindung werden die Siliziumcarbidfasem nicht lediglich 
mit dem Matrixmaterial aus Titan oder der Titanbasislegierung beschichtet, vielmehr wer- 
den bei der Beschichtung der zugfesten Fasern mit Titan Oder mit der Titanbasislegierung 
keramische Partikel in die Beschichtung der Fasern eingelagert. Hierzu wird die PVD- 
Beschichtung unter einer reaktiven Atmosphare durchgefuhrt. Insbesondere erfolgt die 
PVD-Beschichtung der Siliziumcarbidfasem mit Titan oder der Titanbasislegierung unter 
einer Stickstoffatmosphare. Simultan bzw. gleichzeitigzu der Abscheidung des Titans bzw. 
der Titanbasislegierung auf den Siliziumcarbidfasem erfolgt demzufolge der atomare Ein- 
bau von Stickstoffatomen in die metallische Beschichtung der Fasern. 

Die Keramikpartikel werden nun entweder in-situ wahrend der PVD-Beschichtung durch 
eine Reaktion der Stickstoffatome mit den metallischen Legierungskomponenten in der 
Gasphase mit abgeschieden, oder im Anschluss an die PVD-Beschichtung durch eine nach- 
folgende thermo-mechanische Behandlung abgeschieden. Bei der Abscheidung reagieren 
die Stickstoffatome mit dem Titan bzw. der Titanbasislegierung zu keramischem Titannit- 
rid, welches letztendlich die eingelagerten Keramikpartikel bereitstellt. 

Die sich beim PVD-Beschichtungsprozess einstellenden, hohen Abkuhlraten erlauben eine 
Einstellung der PartikelgrdBen fur die eingelagerten Keramikpartikel im Mikrometerbereich 
bis Nanometerbereich. Gleiches gilt, wenn die Abscheidung der keramischen Partikel 
durch eine nachfolgende thermo-mechanische Behandlung erfolgt. 

Nach der obigen Beschichtung der Fasern liegen demnach mit Titan oder einer Titanba- 
sislegierung beschichtete Siliziumcarbidfasem vor, wobei in die Beschichtung der Fasern 
die keramischen Partikel eingelagert sind. Fig. 3 zeigt eine derart mit Titan oder einer Ti- 
tanbasislegierung beschichtete Faser 14, wobei die eigentliche Faser mit der Bezugsziffer 
1 2, die Beschichtung der Faser 1 2 mit Titan oder der Titanbasislegierung mit der Bezugzif- 
fer 1 1 und die in das Titan bzw. die Titanbasislegierung eingelagerten Keramikpartikel mit 
der Bezugsziffer 13 gekennzeichnet sind. 

Zur Herstellung des erfindungsgemaBen Halbzeugs 10 werden mehrere derart beschichte- 
te Fasern 14 in der gewunschten Geometrie angeordnet und dann wie bei der Herstellung 
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von Halbzeugen aus MMC-Verbundwerkstoff ublich, unter Druckeinwirkung bei hohen 
Temperaturen zum eigentlichen Halbzeug verdichtet. 

Der Kern der hier vorliegenden Erfindung liegt demnach, wie bereits oben ausgefuhrt, in 
der Einlagerung keramischer Partikel 13 in das Matrixmaterial aus Titan oder einer Titan- 
basislegierung, Hierdurch lassen sich verbesserte Festigkeitseigenschaften des Verbund- 
werkstoffs bzw. von Halbzeugen aus Verbundwerkstoff, insbesondere gegenuber transver- 
salen Belastungen oder Torsionsbelastungen, erzielen. 
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Bezugszeichenliste 

10 Halbzeug 

1 1 Matrixmaterial 

12 Faser 

13 keramische Partikel 

14 beschichtete Faser 
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Patentanspruche 

1 . Halbzeug aus Verbundwerkstoff, bestehend aus einem metallischem Matrixmateria! 
(1 1) und aus in das Matrixmaterial (1 1) eingebetteten, zugfesten Fasem (12), wobei 
das metallische Matrixmaterial (1 1) aus Titan Oder einer Titanbasislegierung gebildet 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass in das Matrixmaterial (1 1) zur Steigerung der Fes- 
tigkeit des Halbzeugs gegenuber Torsionsbeanspruchung oder Transversalbeanspru- 
chung keramische Partikel (13) eingelagert sind. 

2. Halbzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die eingelagerten kerami- 
schen Partikel (13) eine GroBe im Mikrometerbereich bis Nanometerbereich aufwei- 
sen. 

3. Halbzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die eingelagerten 
keramischen Partikel (13) gleichmaBig im Matrixmaterial (11) verteilt sind. 

4. Halbzeug nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass die eingebetteten, zugfesten Fasern (12) Siliziumcarbidfasern sind. 

5. Halbzeug nach einem oder mehreren der Anspruche 2 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die eingelagerten keramischen Partikel (23) aus Titannitrid gebildet sind. 

6. Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs (10) aus Verbundwerkstoff, bei dem me- 
tallisch, namlich mit Titan oder einer Titanbasislegierung, beschichtete sowie zugfes- 
te Fasern (12) durch Druckeinwirkung bei hoher Temperatur zu dem Halbzeug (10) 
verdichtet werden, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Beschichtung der zugfes- 
ten Fasern (12) mit Titan oder der Titanbasislegierung keramische Partikel (13) in die 
Beschichtung der Fasern eingelagert werden, wobei die so beschichteten Fasern in 
einer gewunschten Geometrie angeordnet und zu dem Halbzeug verdichtet werden. 
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7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung der 
zugfesten Fasern (12) mit Titan oder der Titanbasislegierung unter einer reaktiven 
Atmosphare durchgefuhrt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung der 
zugfesten Fasern (12) mit Titan oder der Titanbasislegierung unter einer Stickstoff- 
atmosphare durchgefuhrt wird, wobei Stickstoffatome zusammen mit Titanpartikeln 
oder Partikeln der Titanbasislegierung keramische Partikel (13) in die Beschichtung 
abscheiden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass keramische Partikel (13) 
in Form von Titannitriden in die Beschichtung abgeschieden werden. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 6 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Beschichtung als PVD-Beschichtung, vorzugsweise als Sputtern, durch- 
gefuhrt wird. 
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Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs aus Verbundwerkstoff. 

Das Halbzeug aus Verbundwerkstoff besteht aus einem metallischem Matrixmaterial und 
aus in das Matrixmaterial eingebetteten, zugfesten Fasern, wobei das metallische Matrix- 
material aus Titan Oder einer Titanbasislegierung gebildet ist. 

Erfindungsgemali sind in das Matrixmaterial zur Steigerung der Festigkeit des Halbzeugs 
gegeniiberTorsionsbeanspruchung oder Transversalbeanspruchung keramische Partikel 
eingelagert. 
(Fig- 3) 



10 



